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Seq. #: Масһіпе Ог Орегабоп: Description : 
10 OUTSIDE SERVICE OUTSIDE SERVICES 
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Comment: Sub-Contracting OUTSIDE SERVICES 
Issue PIO: IYO OO Lie 8 6\03 loa 
Email or Ship DXF file to vendor 
Make as per Dwg D3472 flat pattern D3472-1F 
Material release note required 
D34721F FLAP FLAT PATTERN 
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Comment Qty: 1.0000 (s)/Unit Total: 
PACKAGING 1 PACKAGING RESOURCE #1 
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Comment: PACKAGING RESOURCE #1 
Receive 8 Inspect For Transit Damage 
Ensure material certification is attached 
DIMENSIONAL CHECK 4 
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Comment: DIMENSIONAL CHECK 
` SMALL FAB 1 SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 
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Comment: SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 
1- Deburr 


2-Bend as per dwg D3472 


Page 1 Form: rprocess 


Dart Aerospace Ltd _ 
WIO: WORK ORDER CHANGES 


Approval 
DATE | STEP PROCEDURE CHANGE paa Approval 
Prod Mar OC (прваку 


And ehe MA ech, aspe Qsi or Ч. | ре lesse (20) Y 
E ue Sul |t BEL eot any maus ou mar | owe do Lach AS per ASO’ 117 
о о у у e s А 
Part №: Ра Fault ae EE NCR: Yes Ko) pa y er 0667/20 


QA: NIC Closed: Date: 
WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 
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Wednesday, 3/8/2006 10:38:42 AM 
Kim Johnston 


Customer: CU-DAROO1 Dart Helicopters Services 


ШО 


Масһїпе Or Operation: 


NI 


Job Number: 26127 
Job Number: 


Process Sheet 
Drawing Name: HEAT OUTLET DEFLECTOR 


Part Number: D34721 


Description : 
INSPECT WORK TO CURRENT STEP 


Comment: INSPECT WORK TO CURRENT STEP 


PACKAGING 1 


PACKAGING RESOURCE fH 


Comment: PACKAGING RESOURCE #1 
Identify and Stock 
Location: 
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DOCUMENT CONTROL 


Comment: DOCUMENT CONTROL 
Inspection Level 21 
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DART AEROSPACE LTD 


HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA 
DRAWING NO. REV. A 
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TITLE SCALE 


HEAT OUTLET DEFLECTOR 14 


06.01.17 


0.129 
(4 PLACES) 
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D3472-1 ЕГАР 
BENDING DETAIL 


D3472-1F FLAP FLAT PATTERN 


NOTES: 


1) MATERIAL: 2024-T3 ALUMINUM SHEET (0.040" THICK) 
PER QQ-A-250/4 OR AMS 4037 
(REF. DART SPEC. M2024T3S.040) 
2) FINISH: CHEMICAL CONVERSION COAT PER DART QSI 005 4.1 
3) PART IS SYMMETRICAL ABOUT CENTERLINE 
a TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 
6) 


ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES 
BREAK ALL SHARP EDGES 0.005 TO 0.010 
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THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED 
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' INSPECTION CERTIFICATE (EN 10204/3.1) / TEST REPORT / APPROVED СЕНТІРІСА 


INSPRCYION A AA A AS AA 
NO.: 0879231 SERIAL-NO. : PAGE: 2 /'03 
PURCHASER: CORUS ALUMINIUM ROLLED ORDER NO. PURCH.:US-AIRCR.DEPOT-PRO 
) PRODUCTS USA-A DIVIS ORDER NO. MAN.: 83415 
SCHAUMBURG, IL $0173 SPEC.: AMSA0414B20976@250/5 
- CUSTOMER PART NO.: | 
ITEM: о LOT: 202973 ALLOY/TEMPER: 2024 T3 ALCLAD 1230. PRODUCT: PLA 


QUANTITY: 344 DIMENSIONS: 0.040 x 48.00 x 144.00 INS 
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Other tests: 
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Dimensional check: 
Surface control: 


Bené teat: . | А 
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.p-direction . LT-direction ОК ''ST-direction 
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L SERIAL-NO.: ' PAGS: 37/03 , 
DRUS ALUMINIUM ROLL ORDER NO» puRCH. : US-AIRCR pEPOT-PRO 
RODUCTS SATA рІУІЗ ORDER NO. MAN.: 341 Е 
60173 SPEC. : kana +BZ09+A8250!P 
PART No.: 


CHAUMBURS, IL 
| CUSTOMER 


ee = 
THAT THE WH ҺЕ Б SUPPLIES ETAILED HEREON HAVE BEEN 
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FICATE СЕН 10204/3.1) / TEST REPORT / APPROVED СЕКТІРІСА 


INSPECTION CERTI ) 
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.NO.: 0879231 “. SERIAL-NO. : PAGE: 1/93. 
PURCHASER: CORUS ALUMINIUM ROLLED ORDER NO. PURCH. : US-AIRCR.DEPOT-PRO 
‘PRODUCTS USA-A DIVIS ORDER NO. MAN.: 83419 | 
SCHAUMBURG, IL 60173 SPEC.: AMS4041+B209rQQ250/5 
, - S CUSTOMER PART NO MN 
ITEM: 01 LO ALLOY /TEMPE 024 ТЗ ALCLAD 1230 PRODUCT: PLA 


QUANTIET . DIMENSIONS:3( 44.00 INS 
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RESULTS: 

Mechanical properties: C 
| | € 

Spec, No. Y.S. U.T.S. EL. 
: $ 
| . KSI KSI * | 2 
Min. LT: 39,0 59,0 15,0 S 
.Max. LT: é i . ke 
001 40,6 59,6 17,9. A 

002 40,6 59,8. ` 18,7 

003 40,5 59,8. 17,7 

004 .40,8 59,6 18,1 


se ALLOY CORE ALLOY LINER ALLOY LIN 
|, ALLOY: 2024 - 1230 4 1230 4 = 
CAST-NO. 5-08-2914 142166-і 142166-1 
Si » 0,028 .0,12 . . : 0,12 
¿Fé 0,123 0,28 ` 0,26 
са : 4,326 0,002 0,002 
Mn | 0,634 0,010 22. 0,010 
Mg 1,436 0,003 0,003 
Cr. 0,001 | 0,00r . 0,004 ` 
an 0,011 ` 0,005 | 0,205 
тї 0,0278 - 0,015 . 0,013 
B . 0,0006: | 0,002 ` 0,002 
27 . d : 0,0006 i 
Pb 0,0018. 0,0011 0,0011 2° 
Ni 0, 0059 | 
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